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(57) Abstract: An organic EL 




device comprises a first electrode 
consisting of light-reflecting 
material, an organic layer with 
an organic luminescent layer 
and acting as a resonator, and 
a second electrode consisting 
of a reflective half-transparent 
layer and a transparent material. 
To obtain light resonating with 
a certain spectrum w idth, L 
is minimized provided that 
(2L)/A+sg(fK2^)=rn is satisfied, 
where <t> (in radian) is the phase 
shift appearing when the light 
from the organic luminescent 
layer reflects at both ends of the 
resonator, L is the optical distance 
of the resonator, and A is the peak 
wavelength of a desired spectrum 
of light. 
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